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S HYDROPHOBIC PROPELLANT GAS MIXTURES FOR PRODUCING INSULATING FOAMS 

= (54) Bewdchnung: HYDROPHOBE TREIBGASMISCHUNGEN FOR DIE ERZEUGUNG VON DAMMSCHAUMEN 

S ™^rTh 'T"**"" '° ^ P^P^'y'^^'- composition, particularly for producing insulating foams coming out of pres- 

^ Z^'^nSn ?H P'^P^'r'' '^^'"r"""" "'""P"'"' ' P-polymer component, which contains a pt^polymer with silaSe 1^^^ 
a« n^, tS^- P!^!P°'y'"^; ^t*^ ^ ^-"'J component and contains customary additives, and com^ses a propeUa^ gSTr^ 
OO nent, whKh « lK,u,d under the pressure prevailing in the pressure pack and which is at least partial^ dissolWTn Ae S^wlvt^r 

S P^Cr f ""P^^^-V" "^^ t° °f ^ P'°P-ll^t gas mixture with a value log pI of 

VO ^ 1-90 producing insulating foams fiom prepolymers containing polar reactive groups in pr^sure packs 

^ (57) Zusammenfassung: Die Eifindung betrifft eine Prepolymeizusammensetzung. insbesondere fUr die Erzeugung von Dtom- 

^ IT / ^^''^L '^°J»P°"«"«^" ^«fweist sowie ilbliche Zusatze. und einer Treibgaskomponenten, die unter de.^ im S- 

beha^^ter herrschenden Druck flUss.g ist und zumindest teilweise in der Prepolymerkomponentergelost vorliegt bei dTr dTe^ib 
O PS"'P«"^te «nen Wert log P^^ von ^ 1,90 aufweist, wobei Po^ fUr de„ Vertdlungskoeffizient^n de Tre^^^^^ 
> «; OktanoUWasser steht^ sowie die Verwendung einer Treibgasmischung mit einem Wertlog Pcvw vor^ T^T^ SuX ^^n 
^ Ddmmschaumen aus polare teaktive Gruppen aufweisenden Prepolymeien in I>ruckdosen * °^ °" ^ ''^ ^" tirzeugung von 
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Hydrophobe Treibaasmischunaen 
fQr die Erzeuauna von Dammschaumen 

Die Erfindung betrifft sine Prepolymerzusammensetzung fOr die Erzeugung von 
Dammschaumen aus Druckbehaltem, mit einer Prepolymerkomponenten, die 
ein Prepolymer mit Silan-Gruppen zur Vemetzung des Prepolymers mit einer 
zweiten Komponenten aufweist sowie ubilche Zusatze, und einer 
Treibgasl<omponenten, die unter dem im DruckbehSlter herrschenden Druck 
flQssig ist und zumindest teilweise In der Prepolymerkomponenten gel6st 
vorllegt, sowie die Verwendung von bestlmmten Treibgasmischungen fQr die 
Erzeugung von Ddmmschdumen aus polare reaktlve Gruppen aufweisenden 
Prepolymeren. 

DSmmschaume zum AusschSumen von Hohlrdumen warden vieifach als 
OrtschSume aus Druckdosen unter Verwendung von Polyurethan- 
Prepolymerabmischungen erzeugt. Hauptsachliche Anwendungsgebiete sind 
das Bauwesen, aber auch teohnische Produkte, bei denen Hohlrgiume zur 
Vermeidung von Schwitzwassernestem verfQIlt werden mQssen. 

Prepolymere zur Erzeugung von Polyurethan-DammschSumen besitzen zur 
Vernetzung befahigte Polylsocyanat-Gruppen, die mit einer Polyolkomponente 
Oder Wasser unter Bildung des eigentlichen Polymeren reagieren. Die 
Schaumstruktur wird durch bei der Reaktionen mit Wasser erzeugtes CO2 
und/oder in der Prepolymerabmischung vorhandenes Treibgas erzeugt. Zur 
Verschaumung von Isocyanat-Gruppen enthaltenden 

Prepolymerzusammensetzungen werden derzeit Uberwiegend 
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Trelbgasmischungen verwandt, die Butane. Propan, Dimethylether, 
gegebenenfells zusammen mit Flurkohlenstoffen enthalten. 

Aus der WO 00/04069 A1 sind welterhin Prepolymerabmischungen bekannt. die 
angehangt an ein Polyurethan-GerQst. temiinale Silan-Gruppen als reaktive 
Gruppen aufweisen. die geeignet sind, mit Wasser als zweiter Komponente zu 
reagieren. Bei dieser Realction wird ein Ail<anol. Ubiiclierwelse l\/lethanol. 
frelgesetzt. 

Grundsatzlich liaben diese siianterminierten Schaume den Vorteil, daR die dazu 
venA/andten Prepolymere nicht Qber toxische Isocyanatfunktionen verfQgen. Das 
bei den siianterminierten Schaumen freigesetzte Methanol wird, auch wegen der 
relativ geringen Mengen und schnellen Verdunstung, als wenig problematisch 
angesehen. Insoweit haben die siianterminierten Prepolymere das Potential, die 
herkOmmlichen isocyanatterminierten Prepolymere zu ersetzen. 

Bei der Verschaumung von siianterminierten Prepolymeren mit iiblichen 
Trelbgasmischungen werden jeweils Schaume mit sehr feiner Zellstruktur 
erhalten, soweit diese Schaume auf einer ebenen Arbeitsflache ausgebracht 
werden. Beim AusschSumen von Fugen, wie das in der Praxis bei der 
Einschaumung von TQr- und Fensterzargen der Fall ist, stellt man aber fest. daS 
der aus der Fuge herausgequollene Schaum eine gute Zellstruktur aufweist. die 
Schaumstruktur Innerhalb der Fuge jedoch Fehlstellen und Risse aufweist. die 
zumindest die Dammwirkung des Schaums. teilwelse jedoch auch seine 
Montageeigenschaften in Frage stellen. In extremen Fallen wird der praktlsch 
vollstandige Kollaps des Schaums festgestellt. 

Untersuchungen haben ergeben, daR diese Probleme mit Schaumen aus 
silantenninierten Prepolymeren mit der Freisetzung von Methanol 
zusammenhangen. Das Methanol weicht beim Austritt aus dem Schaum die 
Zellstmkturen auf und macht sie aufnahmefahig fQr das Trelbgas. Der Verlust 
des Treibgases vor der endgQItigen Aushartung bringt den Schaum zum 
Kollaps. RiUfreie Schaumstrukturen mit guter Zellstruktur konnen aus 
siianterminierten Prepolymeren jedenfalls mit herkommlichen 
Treibgasmischungen, wie sie aus der Verschaumung von Isocyanat-Gruppen 
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enthaltenden Prepolymeren bekannt sind, etwa Butan-. Propan-, Dimethylether-, 
Fluorkohlenwasserstoffmischungen, nicht erzielt werden. 

Dementsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde. eine 
Prepolymerzusammensetzung insbesondere fQr die Erzeugung von 
Dammschaumen aus silanterminierten Prepolymeren bereitzustellen, die 
hinsiclitlicii der SchaumstabilitSt und des RISverhaltens verbessert sind. 

Es wurde Qberraschend gefunden. daB Prepolymerzusammensetzungen der 
eingangs genannten Art dann stabile und gute SchSume ergeben, wenn sie mit 
einer Trelbgaskomponente ausgerQstet werden, die einen Wert log Pqw von 
^ 1.70 aufweist. wobei Po/w der Verteilungskoefflzient der Trelbgaskomponente 
in Oktanol/Wasser ist. Bevorzugt betragt der Wert log Po/w ^ 1 ,90. 

Silan-Gruppen Im Sinne der Erfindung sind voi^ugsweise temiinale Silan- 
Gruppen an einem an und fur sich bekannten Polyurethangerust und 
insbesondere Methoxy- und Ethoxysilan-Gruppen. Die Funktionalitat des 
Prepolymers betragt ^ 2. Bevorzugt sind Trimethoxysilan- und 
Methyldimethoxysilanfunktionen. 

Die Polaritat bzw. Hydrophoble der Trelbgaskomponente scheint einen 
entscheidenden EinfluB auf die SchaumstabilitSt auszuQben Der 
Vertellungskoeffizient Pq/w gibt. hier in logarithmischer Dareteilung, die 
Verteilung eines Stoffes in einem unpolaren (Oktanol) und einem polaren 
(Wasser) LSsungsmittel wieder. Je grSSer der Wert von log Pom ist. desto 
geringer ist die Polaritat des gemessenen Stoffes und desto grSSer ist seine 
AffinitatfOr unpolare Kohlenwasserstoffe und seine Hydrophobie. 

ErfindungsgemaB wird der dekadische Logarithmus des Pow-Wertes eines 
Treibmittels herangezogen. Bel Treibgasmischungen, wie sie Qbliciienweise 
venA^andt werden, wird das mit der Treibgasmenge in Gramm gewichtete Mittel 
der log Po/w-Werte der einzelnen Treibgase der Mischung berechnet und als 
Grenzkriterium genommen. Es hat sich gezeigt, dalS das gewichtete IVIittel der 
logarithmischen Werte eine hinreichend genaue Naherung darstellt. 
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Im Ergebnis wurde gefunden. daB bel den sllangruppenhaltigen Prepolymeren 
die Unpolaritat der Treibgaskomponente einhergeht mit der Polaritat der 
Prepolymerkomponente und/oder der aus den reaktiven Gruppen freigesetzten 
Agenzien, etwa dem Methanol oder dem Ethanol aus methoxy- oder 
ethoxysllantenninierten Prepolymeren. 

Die erfindungsgemSRen Bemessungsregein gelten sowohl fOr 
Einkomponentenschaume a(s auch fOr Zweikomponentenschaume. Sie sind 
ebenfalls anwendbar auf SchSume, die nur teilweise mit einer zweiten, innerhalb 
eines Druckbehalters ausgelosten Komponente abreagieren und im Obrigen mit 
in der Atmosphare enthaltenem Wasser, sogenannte 1 ,5-K-Schaume. 

Es wird angenommen, daB der erfindungsgemalie stabilisierende Effekt der 
unpolaren bzw. hydrophoben Einstellung der Treibgaskomponente darauf 
beruht, daB die Treibgase innerhalb der nach dem Ausschaumen gebildeten 
Zellen besser zurOckgehalten werden, weil sie sich nur schiecht in den 
gegebenenfalls noch zusStzllch mit Methanol oder Ethanol angereicherten 
polaren Zellmembranen lOsen. Durch die VerzSgerung des Losungseffekts hat 
das Prepolymer Zelt, zu vernetzen, der Alkohol Zeit, abzudampfen und der 
Schaum Zelt, auszuhflrten. 

Bei den erfindungsgemaBen venvandten Prepolymerkomponenten handelt es 
sich um solche, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt sInd. Diese kdnnen 
beispielsweise isocyanattenminiert sein, aber auch silantermlniert, wIe 
beispielsweise aus der WO 00/04069 A1 bekannt. Derartlge silantermlnierte 
Prepolymere basleren auf einem Oblichen PolyurethangerOst aus einem 
aromatischen oder aliphatischen Polyisocyanat und einem Poiyoi, dessen 
Isocyanat-Gruppen durch Umsetzung mit einer damit reaktiven Silanverbindung 
umfunktionalisiert wurden. DafQr geeignete Silan-Gaippen sind beispielsweise 
Aminomethoxysllane, insbesondere N-Phenylaminomethyltrimethoxysilan und 
N-Phenylaminomethyidimethoxymethyisilan. Einzelheiten derartiger 
Prepolymere sind der WO 00/04069 A1 sowie den WO 02/66532 A1 , 
WO 02/68491 A1. WO 02/70566 A1 und WO 02/77072 A1 zu entnehmen. deren 
Rezepturen hier ausdrOcklich einbezogen werden. 
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Der einzuhaltende MIndestwert fQr den log Po/w. der erflndungsgemas mlt 
^ 1.70 angegeben ist. 1st im bestimmten Umfang abhangig von der Polaritat des 
Prepolymers bzw. der Polaritat des aus dem Prepolymer frelgesetzten Produkts 
der Vernetzungsreaktion und dessen Menge. So ist ein Grenzwert von log Pom 
^ 1.90 in jedem Fall zutreffend fUr dimethoxymethylsilantermlnierte 
Prepolymere. die bei der Vernetzung nur zwei MolekQIe Methanol pro 
Silaneinheit freisetzen. Bei der Verwendung von trimethoxysllanterminierten 
Prepolymeren werden drel Molekule Methanol pro Silan-Gruppe freigesetzt, 
davon die letzte In einer verzogerten Vernetzungsreaktion nach den belden 
ersten. Urn der groBeren Methanolmenge Rechnung zu tragen. ist hier ein 
hoherer log Po/w-Wert von > 2.35 oder sogar 2.40 angezeigt. urn eine 
hinreichende Schaumqualitat zu gewShrleisten. Bei Mischsystemen und 
Systemen. die belspielsweise auf Ethoxysilanen beruhen. sind niedrigere oder 
Zwischenwerte anwendbar. Die EInhaltung eines log Po/w-Wfertes von > 1.70 
bringt .in jedem Fall aber auch bei anderen silanterminierten Prepolymeren 
Vorteile. beispielsweise solchen. bei denen das GrundgerQst ein anderes als ein 
PolyurethangerQst ist. 

WIe schon angemerkt. handelt sich bei den zum Einsatz kommenden 
Treibgaskomponenten urn solche. die unpolar und hydrophob eingestellt sind 
Besohders geeignete Treibgase sind Kohlenwasserstoffe mit bis zu 
5C-Atomen. sowohl gesSttigte wie auch ungesSttigte. sowie 
Fluorkohlenwasserstoffe. und insbesondere i-Butan. n-Butan. Propan, R227ea 
(1.1,1.2,3,3,3-Heptafluorpropan), R365mfc (1.1.1,3,3-Pentafluorbutan), R245fa 
(1.1,1.3.3-Pentafluorpropan). R134a (1,1.1,2-Tetrafluorethan). R152a (1,1- 
Difluorethan) und. eingeschrankt, DME (Dimethylether). DIese Treibgase 
konnen allein. in beliebiger Mischung sowie in Abmischung mit anderen 
treibgasfShigen Verbindungen eingesetzt werden. Im allgemeinen sollte die 
Treibgaskomponente. je nach Einsatzgebiet und Einsatzbedingungen einen 
Siedepunkt von ^ 40 °C und insbesondere ^ 20 »C aufweisen. In der Regel 
handelt es sich urn verflussigbare Gase. die in dem Druckbehalter zumindest 
teilweise, vorzugsweise ganz in der Prepolymerkomponenten geldst und/oder 
stabil emulgiert vorliegen. 
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Urn die L6slichkelt und VlskositSt der Prepolymerzusammensetzung auf fOr 
Druckbehaiter und die Ausbringung aus Druckbehaitern zutragliche Werte zu 
bringen; ist es insbesondere bevorzugt, die Zusammensetzung mit Qblichen 
viskositats- und loslichkeitsbeeinflussenden ZusStzen zu versehen. Die 
VIskositat kann beispielsweise mit Qbliclien Phospliaten, die gleiclizeitig 
flammhemmende Wirkung haben, eingestellt werden. etwa mit Triethylphospliat. 
Zur Regulierung der Viskositat kann femer in bekannter Weise 
Vinyltrimetlioxysiian eingesetzt werden, das einen positiven EinfluS auf die 
Losliclikeit der Treibgaskomponente in der Prepolymerkomponente hat. 
Vinyltrimethoxysilan dient gleiclizeitig als Haftvermittler fQr das Produkt. setzt 
aber zusatzliche IVIethanolmengen bei der Reaktion mit Luftfeuciitigkeit frei. 
Insoweit kann die Polaritat der Prepolymerkomponente, ihr Gehalt an 
freisetzbarem Methanol, ihre Aufnahmefahigkeit/LQsungsvermogen fiir die 
Treibgaskomponente und die Polaritat des gebildeten Schaums durch den 
Vinyltrlmethoxysilangehalt der Prepolymerzusammensetzung beeinfluSt und 
eingestellt werden. 

DImethylether kann zur Feinabstimmung der Polaritat der Treibgaskomponente 
eingesetzt werden, da es einen ausgesprochen niedrigen log Po/w-Wert hat. Im 
allgemelnen ist DImethylether aber nicht zur Erzfelung hOherer log Po/w-Werte 
geeignet. 

Die Treibgaskomponente macht im allgemelnen 20 bis 40Volumen-% der 
erfindungsgemaUen Prepolymerzusammensetzung aus, insbesondere etwa 25 
bis 35Volumen-%, Dabei besteht die Treibgaskomponente zu vorzugsweise 
wenigstens 2/3 aus unpolaren Bestandteilen, insbesondere wenigstens zu 5/6. 
Als unpolare Bestandteile werden dabei Bestandteile mit einem log Po/w-Wert 
von ^ 1 ,35 angesehen. 

Eine Obersicht Qber die log Po/w-Werte einlger geeigneter Treibgase ist 
nachstehend wiedergegeben. 
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Treibgas 


log Po/w 


i-Butan 


2,8 


R227ea 


2,5 


Propan 


2,3 


R365mfc 


1.6 


R245fa 


1,35 


R134a 


1.06 


R152a 


0,75 


DME 


0,1 



Im ubngen enthalten die erfindungsgemaBen Prepolymerzusammensetzungen 
ubliche Zusatze und Additive, wie Katalysatoren aus den Heretellungs- und fOr 
die Vernetzungsreaktion, Stabilisatoren. Viskosltats- und Rheologleregulatoren 
Zeliregulatoren. Weichmacher, Flammschutzmittel und dergleichen. 

Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele naher erlSutert. 
Herstellu na des PU-PreDQlvmftrs- 



Das Prepoiymer wird erhalten durch Umsetzung von TDI Typ T80 mit einem 
Polypropylenglykol MG = 400 im molaren Verhaltnis NCO : OH = 2 0 Diese 
Prepoiymere werden in ObJicher Weise dadurch hergestellt, daS das TDI unter 
Schutzgas im Reaktor vorgelegt und mit dem Polyol unter Kontrolle der 
Temperatur so versetzt wird. dali 80 °C nicht (iberschritten werden Nach 
beendeter Polyolzugabe wird noch 3 h bei 80 X gehalten. Der NCO-Gehait des 
fertigen Prepolymers llegt bei theoretischen 11.2 "/o und wird titrimetrisch 
ermitteit durch die Umsetzung von Prepoiymer mit Dibutylamin in toluolischer 
Losung und anschleBender RQcktitration mit HCI-L6sung. Nach Erreichen eines 
konstanten NCO-Gehalts wird Vinyltrimethoxysilan zugegen und noch 5 min 
krSflig gerQhrt. 
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Zusammensetzung fQr die Rezepturen: 

434 g Desmodur T80 (Bayer AG) 
497 g Voranol P400 (DOW) 
82 g Vinyltrimethoxysilan 
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Herstellun g des silanterminierten PreDolvmftr^; 



Das so erhaltene Prepolymer wird direkt mit den Additiven (Schaumstabilisator, 
Aminkatalysator), Vinyitrimetiioxysilan als VerdQnnungsmittel und Haflvermittler) 
in die Aerosoldose eingewogen. Dann erfoigt die leicht Dberstoicliiometrisclie 
Zugabe des Aminosilans. das VersclilieSen mit einem Qblicfnen Ventil und 
sofortiges AufdrQcken des Treibgases. Nacii beendeter Zugabe wird krSftig 
gesciiuttelt. Die Innentemperatur steigt innerliaib von 30 s urn 20 bis 30 °C. Die 
Dosen sind nach einer Naclit Lagerung bei Raumtemperatur gebrauchsfertig. 

Zur Reaktionskontrolle wird der Doseninhait FT-IR-spektroskopisoii untereuclit. 
Es ist kein Isocyanatpeak mehr nacliweisbar. 

Prepolymer 1: Umsetzungsprodukt von PU-Prepolymer mit 
N-Phenylaminometiiyltrimethoxysilan. 

Prepolymer 2: Umsetzungsprodukt von PU-Prepolymer mit 
N-Phenylaminomethyldimethoxymethylsilan. 



Rezepturen 



Unter Verwendung der vorstehend beschriebenen silanterminierten 
Prepolymere wurden die in der nachstehenden Tabelle aufgefuhrten 
Prepolymerzusammensetzungen mit den angegebenen Treibgaskomponenten 
hergestellt und aus einer herkdmmlichen Druckdose versch§umt. Der venfl^andte 
Stabilisator ist ein Schaumstabilisator der Firma Goldschmidt AG in Essen, der 
Katalysator ZF-20 Bis-(2-dimethylaminoethyl)ether der Firma Huntsman. 
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Zur Auswertung wurden zwel Spanplatten mit den Abmessungen 14 x 14 x 
1.9 cm. 20 s in Wasser eingetaucht. Dann wurden die Piatten 100 s senl<recht 
aufgestellt. urn das Wasser ablaufen zu lassen und stehende Nasse zu 
vermeiden. Mit Fugenabstandshaltem (StSben aus Polyetiiylen) wurde eine 
liegende Fuge der Dimension 14 x 9,5 x 2,5 cm dargestellt. Die Fuge wurde mit 
einem Gewiciit von 12,5 kg beschwert und vollstSndig ausgesdiSumt. Nacii 
einem Tag wurde der herausgequollene Sciiaum abgeschnitten und die 
Sciiaumquaiitat in der Fuge beurteilt. Dazu wurde die Fuge langs 
durciigesclinitten. Zur Bewertung wurden die Werte 1 (liomogen durcligehartete 
Schaumfuge), 2 (RiBbildung in der Schaumfuge) und 3 (l<ompletter Kollaps in 
der Fuge) vergeben. Die Ergebnisse sind ebenfalls in der nachstehenden 
Tabelle wiedergegeben. 
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Patentansprfmhft 

1. Prepolymerzusammensetzung, insbesondere fOr die Erzeugung 
von Dammschaumen aus Druckbehaltern. mit einer Prepolymerkomponenten. 
die ein Prepolymer mit Silan-Gruppen zur Vernetzung des Prepolymere 
mit einer zweiten Komponenten aufweist sowie Qbliche Zusatze, 
und einer Treibgaskomponenten, die unter 

dem im Druckbehalter iierrsciienden Druck flQssig ist und zumindest 
teilweise in der Prepolymerkomponenten gelSst vorliegt, 
^ & <i u r c h gekennzeiclinet! 
daB die Treibgaskomponente einen Wert von log Po/w ^ 1.70 aufweist, wobei 
Po/w fQr den Verteilungskoeffizienten der Treibgaskomponente in 
Oktanol/Wasser steht. 



2. Prepolymerzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Prepolymer Methyldimethoxysilan-Gruppen aufweist. 

3. Prepolymerkomponente nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB Wert log Pom der Treibgaskomponente s 1 ,90. 

4. Prepolymerzusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Prepolymer Trimethoxysilan-Gruppen aufweist. 



5. Prepolymerzusammensetzung nach Anspmch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Wert log Po/w der Treibgaskomponente ^ 2.35 ist. 
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6. Prepolymerzusammensetzung nach einem der voretehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Treibgaskomponente einen 
Siedepunkt von ^ 40 "C hat. 

7. Prepolymerzusammensetzung nach einem der vorstehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daS die Treibgaskomponente einen 
Siedepunkt von £ 20 "C hat. 

8. Prepolymerzusammensetzung nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daR die Treibgaskomponente i-Butan, 
n-Butan, Propan, R227ea, R365mffc, R245fa, R134a, R152a, Dimethylether 
Oder IVlischungen derselben untereinander oder mit weiteren Treibgasen enthait. 

9. Prepolymerzusammensetzung nach einem der vorstehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daR die Treibgaskomponente 20 bis 
40 Volumen-% der Prepolymerzusammensetzung ausmacht. 

10. Prepolymerzusammensetzung nach einem der vorstehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Treibgaskomponente zu 
wenigstens 2/3 aus unpolaren Treibmitteln besteht. 

11. Prepolymerzusammensetzung nach einem der vorstehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Treibgaskomponente zu 
wenigstens 5/6 aus unpolaren Bestandteilen besteht. 

12. Venvendung einer Treibgasmischung mit einem Wert log Po/w von 
^ 1,70 zur Erzeugung von DSmmschaumen aus Silan-Gruppen enthaltenden 
Prepolymeren in Druckbehaitern. 

13. Venwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Prepolymer ein sllanterminiertes Prepolymer ist. 

14. VeoA/endung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Prepolymer Trimethoxysilan-Gruppen enthait. 
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15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Treibgaskomponente einen Wert log Paw von s 2,35 aufWeist. 



16. Verwendung nach einenn der AnsprOche 12 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dalJ die Treibgaskomponente i-Butan. n-Butan, Propan, 
5 IR227ea, R365mffc, (R245fa, R143a, R152a, Dimethylether oder l\/lischungen 
derselben untereinander oder mit weiteren Treibgasen enthait. 
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